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Prezenta inventie se refer a la tin pro- 
dus insecito-fungicid $i ignifug .paniini 
protectia lenm-uiui ' $i a malterialeloir pe 
baza de le-mn, ca, de exemplu, furnix, 
placaj, panieil, placi din a^chii siau fibre 
de lemn 51 a altor maiteriaJe lemn'oase 
utilizate a-tit la interior, . cit $i la exte- 
rior, in contact ou sohil, san supuise la 
precipitatii atoosfeiri'ce. 

Sint cunoscute diverse produse care 
se utilizeaza pentru prateciiia maiteriade- 
lor lemnoase. Astfel, un-ele dirutre aces- 
tea au oompozitia pe baza de saniTi de 
arsen sau pe baza de saruri de fluor. 
Asemenea prcduse p.rezin/ta, insa, ca dez- 
avantaj o acti-une nociva asupra omului, 
fiind toxice. Al-te compozi|ii a.le produ- 
selor pentru protectia maiteriaielor lem- 
noase sint constitute prin asocierea de 
sulfat de cupru, acid boric r>i biciromat, 
dar ccntixiUitul ridicait de bicromai le 
ccnfera o actiune alergizanta. 

Scopul inventiei este protectia lemnu- 
lui contra kiseatelor, ciupercilor $i fo- 
cnlui, ccncomitent cu reducerea actiunii 
alergizante a produselor utilizate in 
acest scop. 

Problema pe care o rezolva inventia 
este actiunea alergizanta a produselor 
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insecto-fungicide 51 ignifuge pe baza de 
bicromat. 

Produ-sul, coniform inveaitiei, rezolva 
aceasta problema prin aoeea ca este 
ccnstiituit din- 50 parti greutate .sulfait de 
c-up.ru, 35 parti greuiuate acid boric, 
15 parti gretntate bicromat de sodiu sau 
de patasiii. 

Se da in ccntinuare tin exemplu de 
reaJizare a inventiei. 

Featru prepararea a 10 kg produs, 
conform invenUei, se amesteca 50 g sul- 
fat de cupru tehnic, 350 g acid boric 
■tehnic 51 150 g bicromat de potesni •teh- 
nic. 

Amestecul obtlnut se pastreaza in am- 
balaje de canton, de plastic, lemn, care 
sint prevaztvte la interior cu saci imper- 
meabili de podi3ti!en3. 

Pent™ itratairea materiadului .lemnos, 
produsui obtinuit ca mai Srus se utilizea- 
za sub forma de solutie in apa, cu ccn- 
centratia de 10...12 % . 

Astfel, pentru prepararea a 100 g so- 
lutie de tratare a lemnului cu ccncen- 
tratie de 10%, se amesiteca 10 kg pro- 
dus, conform inventiei, cu 90 kg apa $i 
se agitta pina la completa dizclvare a 
prcdusului in apa. 
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Aplicarea solutiilor apoase ale produ- 
sului se executa la cald f la temperaturi 
pina la 50°C prin procedeul vid-presiune 
in autoclave in bai duble, ealde-reci, 
bai simple sau prin pensulare f?i stro- 
pire. 

Dupa bra-tare, materialele lemnoase 
stot depoztiate sub acoparis in stare 
strinsa, fara stiv.uire spatiala, timp de 
10. ..20 zile. pentroi fixarea substantelor 
in lemn. Inainte de utilizaie, materiale- 
le lemnoase trebuie sa fie uscate. 

Produsui, conform inventiei, fund ve- 
rificat in labor-ator prin incercari mico- 
logice, -au rezultat indici de rezistenta 
ridicati de 90. ..95. 

Dozarea amestecului este astfel facuita, 
inert se realizeaza o protectie complexa, 
cu eficaciitate .ridicajta datoriita unor ac- 
tiami sinergetice a componentilar. 

Datoritcl conxpozitiei sale complexe, 
produsul -aa-e ^actitune fungicida $i asu- 
pra ciupercilor xilofiage, care, de xegu- 
la, sin-t mai rezi'Stente fata de una din 
componente, de exemplu, fata de oupru, 
cum este cazul ciupeicilor din familia 
ascomicetelor. Pe de alta parte, bon.il, 
odata cu marirea valorii fungicide, con* 
fe.ra lemnivlui §i o pratectie insecticida 
$i cu actisume de intirziere <?i incetinire 
a arderii. in caz de foe. 

Datoriita aces.tor propri&tati, produsul 
pesate fi utilizat la : 
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— tralaroa lemnului si a ma;terialelor 
lemnoase in lucrarile miniera, in spe- 
cial in caz de pericol de foe ; 

— la prezervarea caselor prefabricate, 
a barScilor $i a altor construct^ din 
lemn $i materiale pe baza dc lemn ; 

— la impregnarea $itelor, a $:nd.rile- 
lor §i a altor elemente component ale 
acoperi$urilor ; 

— la prezervarea de stilpi, piloni, 
iturnu.ri de racire, cherestea utilizata in 
a:er liber etc. ; 

— durabilitatea materialelo.r lemnoase 
impregnate cu acest produs se majo- 
reaza de 3.. .6 ori, iar pericolul de foe se 
mic$oreaza in mare masura. 

Revendicare 

Produs inseoto-fungicid §i ignifug pen- 
tnu protectia lemnului pe baza de sul- 
fa* de cupru, acid boric $i bicromait de 
poitasiu, caracterizat prin aceea ca, in 
scopul protectiei lemnului contra insec- 
•telor, ciuipercilor si focului, concoirutent 
cu reducerea acti-unii alergizaimte a pro- 
duselor pe baza de bicromait, eyte con- 
stitott din 50 parti in greutate sulfat de 
cupr.u, 35 parti in g.reutate acid boric ?i 
15 parti in greuitaite bicromat de sodiu 
sau potasiu. 
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